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Single-ply conveyor belt 
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Abstract of DE3802963 

The invention relates to a single-ply conveyor belt made of rubber, rubber-like material or plastic, such as 
PVC, of which the fabric insert impregnated with PVC or RFL consists of warp threads as a tension 
carrier, of weft threads and of warp over-threads as an additional warp-thread ply, the warp over-threads 
not participating appreciably in the transmission of tensile force and functioning as a protective system. 
The essence of this single-ply conveyor belt is that the warp over-threads have a high twist in the range of 
alpha m 65 to 110. 
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@ Einlagen-Fordergurt 

Die Erfindung betrifft einen Einlagen-Fordergurt aus 
Gummi,QummiahnlichemVVerkstoffoderausKunststoffwie 
PVC, dessen mit PVC oder RFL getrankte Gewebeeinlage 
ausKettfaden als Zugtrager, aus Schufcfaden und aus Ober- 
kettfaden als zusatzliche Kettf adenlage besteht, wobei die 
Oberkettfaden im wesentlichen nicht an der Zugkraftuber- 
tragung beteiligt sind und als Schutzsysteiin fungieren. Das 
... Wesentllche an diesem Einlagen-Fdrdergurt best eh t darin, 
daB die Oberkettfaden eine hohe Zwirndrehung im Bereich 
«m 65 bis 11 0 a ufweisen. 
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PatentansprUche 

1. Einlagen-Fdrdergurt aus Gummi, gummi ahnli- 
chem Werkstoff oder aus Kunststoff wie PVC, des- 
sen mit PVC oder RFL getrankte Gewebeeiniage 5 
aus Kettfaden als Zugtrager, aus Schufifaden und 
aus Oberkettfaden als zusatzliche Kettfadenlage 
besteht, wobei die Oberkettfaden im wesentlichen 
nicht an der ZugkraftQbertragung beteiligt sind und 
aIsScbutzsystemfungieren,dadurchgekeniizeich- 10 
net, daB die Oberkettfaden eine hohe Zwirndre- 
hung im Bereich am 65 bis 1 10 aufweisen. 

2. Fdrdergurt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zwirndrehung in am 85 bis 100 
betragt 1 5 

-3. Fordergurt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Uberkettfaden aus Polyamid 
bestehen. 

Beschreibung 20 

Die Erfindung betrifft einen F6rdergurt gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Ein bedeutender Vertreter derartiger Einlagen-Gurte 
(Monoply-Gurte) weist die Gewebekonstruktion 25 

Ep(B)Pb 

auf, wobei die Gewebeeiniage mit PVC durchtrankt ist 
und die Decklage aus Gummi (z.B. Polychioropren) 30 
oder aus PVC besteht Einen solchen Gurt nennt man 
auch PVCR-Gurt bzw. PVC-Gurt (Sammelblatt des 
Landesoberbergamts Nordrhein-Westfalen, Nr. 78, 
1980). Die Gewebeeiniage weist hier Polyesterkettfaden 
E auf, die mit Polyamid verzwirnt sind (Teilsystem Ep; 35 
DE-GM 80 25 492, DE-PS 30 35 883, EP 48332). Die 
PoIyamidschuBfaden P sind dagegen mit BaumwoUe 
verzwirnt (Teilsystem Pb). Das weitere Teilsystem (B) 
weist darauf hin, daB die Gewebeeiniage ttber eine 
Oberkette (AuBenkette) aus Baumwolle als zusatzliche 40 
Kettfadenlage verf ugt, die im wesentlichen nicht an der 
Zugkraftubertragung beteiligt ist Die Oberkette konn- 
te auch aus anderen Faserprovenienzen bestehen, wie 
z. B. Zellwolle, Polyester oder PoIyacrylnitriL Auch Re- 
cyclingf asern aller Provenienzen finden Anwendung. 45 

BezQglich Einzelheiten der Nomenklatur wird auf die 
DIN 22 1 09 verwiesen. 

Ein derartiges nichttragendes Kettmaterial ubt haufig 
auch eine Schutzfunktion gegenfiber Abrieb, Durch- 
schlag und VerschleiB (GB-PS 9 90 730) aus. 50 

Aus der DE-PS 32 29 813 ist ein Zweilagen-Gurt be- 
kannt, dessen nichttragendes Kettmaterial (Oberkette) 
die Funktion eines Indikators bei Schleifvorgangen hat 
Derartige Schleifvorgange sind bei der Herstellung von 
Fordergurt- Verbindungen und bei Reparaturen erfor- 55 
derlich. 

Aufgabe der Erfindung ist es nun, auch Monoply-For- 
dergurte gegen Verletzung durch Abschlif f zu schutzen; 
d. h., es muB ein Indikator beim Abschleifen der Deck- 
platten (Verbindungsherstellung und allgemeiner Ver- 60 
schleiB) zu gegebener Zeit erscheinen, der signalisiert, 
daB eine Grenznahe zum Festigkeitstrager erreicht ist 
Diese Aufgabe wird geiost durch das Kennzeichen des 
Anspruchs 1. 

Die Verwendung von gezielt hohen Zwirndrehungen 65 
im Bereich von am 65 bis 110 macht es uberraschender- 
weise moglich, eine Materialersparnis mit einer hohen 
Wirksamkeit zu verbinden. Der Erfolg der hohen Dre- 
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hung liegt in der Beibehaltung des runden Zwirnquer- 
schnittes nach alien Fertigungsstufen und erspart das 
unnotige und materialintensive Verstarken der Zwirne 
mit geringerem Drehungsaufbau. Die geftirchtete zu 
schwache Durchtrankung der so fest und rund gedreh- 
ten Zwirne mit PVC ist durch den Einsatz einer PVO 
Paste mit einer Viskositat < 10 000 cp geiost worden. 
Anstelle einer PVC-Paste kann auch ein Resorcin-For- 
maldehyd-Latex (Kurzform RFL) eingesetzt werden, 
beispielsweise als Nitril- oder CR-Latex. 

Die folgende Tabelle vermittelt zweckmSBige am 
Werte in Abhangigkeit der Oberkettenkonstruktion in 
dtex. 



Oberkettenkonstruktion 
dtex 


Drehung 

T/m 


am 


750 x 13 


100 


100 


750 x 17 


92 


105 


750 x 19 


84 


100 


2500 x 3 


115 


100 


2500 x 4 


100 


100 


2500 x 5 


89 


100 


2500 X 2 
+5880 x 1 


- 96 


100 


5880 x 2 


92 


100 



BezQglich der Bestimmung der Zwirndrehung wird 
auf das Handbuch fur Textilingenieure und Textilprakti- 
ker (7. Auflage, Januar 1957, Seite 59 bis 67) verwiesen. 

Folgende Gewebekonstruktionen (Beispiele) weisen 
PolyamidQberkettfaden auf, wobei bezuglich der No- 
menklatur auf die DIN 22 109 verwiesen wird: 

a) E(P)P 

b) E(P)Pb 

c) Eb(P)Pb 

d) D(P)P 

e) Dp(P)P 

f) Dp(P)Pe 

Die Verwendung von Polyamid-Oberketten ist mit 
folgenden Vorteilen verbunden: 

1) Polyamid-Oberketten weisen hohere dynami- 
sche Festigkeit auf, woriiit eine bessere Haftung der 
Deckplatten an der Karkasse verbunden ist 

2) Wenn Deckplatten vertetzt werden oder durch 
Abrieb verschleiBen, neigt die-Polyamid-Oberkette 
im Vergleich zu der Qblichen Baumwoll-Oberkette 
nicht so rasch zur Verrottung. AuBerdem ist das 
Fahren der Gurte auf dem "Zahnfleisch" sehr viel 
langer moglich, da Polyamid eine ausgezeichnete 
Abriebfestigkeit hat 

3) Polyamid-Oberketten tragen dazu bei, einen ver- 
besserten Filtertest zu gewahrleisten. 
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